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(57) Abstract: The invention relates to liquid, deposit-free mineral aqueous coating agents, temperature-resistant coalings based 
thereon and a method for the production and use thereof. The inventive mineral coating agents contain: a) 5-50 wL % water con- 
taining inorganic salts, b) 5-50 wt. % of at least one mineral filling material, filling body and/or pigments, c) 10-80 wt. % of at least 
one mineral binding agent, d) 0.05-5 wt. % additives. Said inventive coating agents are used in stream -producing devices, such as, 
irons inhalation devices, cleaning devices or humidifiers, as a coating for the steam chambers thereof. 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft fliissige, absetzungsfreie mineral ische wassrige Beschichtungsmittel, temperatur- 
bestandige Schichten auf deren Basis, ein Verfahren zur Herstellung und ihre Verwendung. Die erfindungsgemaBen Beschichtungs- 
mittel auf mineralischer Basis enthalten: a) 5-50 Gew.-*& anorganische Salze enthaltendes Wasser, b) 5-50 Gew.-% mindestens eines 
mineralischen Fiillstoffes, Fullkorpers und/oder Pigments, c) 10-80 Gew.-% mindestens eines mineralischen Bindemittels, d) 0,05-5 
Gew.-% Additive, Verwendung finden die erfindungsgemaBen Beschichtungsmittel als Dampfkammerbeschichtung fur dampfer- 
zeugende Gerate wie Biigeleisen, Inhalalionsgerate, Reinigungsgerate oder Luftbefeuchter. 
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Wassrige mineralische Beschichtungsmittel , Schichten 
auf deren Basis, ihre Hersteliung und ihre Verwendung 

Gegenstand der Erfindung sind flussige, absetzungs- 
5 freie mineralische wassrige Beschichtungsmittel, tem- 

peraturbestandige Schichten auf deren Basis , ein Ver- 
fahren zur Hersteliung und ihre Verwendung. 

An Beschichtungen fur dampf erzeugende Gerate, insbe- 
10 sondere fur Bugeleisen, Inhalationsgerate r Reini- 

gungsgerate, Luf tbef euchter , werden hohe Anforderun- 
gen gestellt, Insbesondere ist es wichtig, dass der- 
artige Beschichtungen eine hohe Verdampfungs lei stung 
aufweisen. Die Erzielung einer hoher Verdampfungs- 
15 leistung ist aller dings nur schwer erreichbar, da 

aufgrund des Leidenf rost ' schen Effektes bei heifien 
Oberflachen die Verdampfungs lei stung sinkt . Die Ursa- 
che ist darin zu sehen, dass Wassertropfen, wenn sie 
auf eine heifie Oberflache treffen, zu tanzen begin- 
20 nen/ well die zwi schen Wassertropf en und Unterlage 

bestehende Dampf schicht die Warmezufuhr behindert. 
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Es hat deshalb nicht an Versuchen gefehlt, fur derar- 
tige Anwendungsf alle, d. h. in den Verdampf ungskam- 
mern dampf erzeugender Gerate Verdampf ungsf orderer 
einzusetzen. 

5 

Dies kann sowohl mechanisch (s. B, durch Gewebe) Oder 
aber auch durch eine gezielte ausgewahlte Formal ie- 
rung des Beschichtungsmittels erreicht we r den, 

10 Die DE 198 55 151 Al beschreibt Formulierungen fur 

Dampf kammerbeschichtungen aus einer hochreinen amor- 
phen Kieselsaure in einer kolloidalen Losung in Was- 
ser mit Zusatzen aus Bariumsulf at, Aluminiums ilikat - 
hydrat, Magnesiums ilikat hydrat und/oder 3-Glycidyl- 

15 oxypropyltrimethoxysilan* Solche Formulierungen sind 

nicht lagerungsstabil » Es hat sich jedoch nun in Ver- 
suchen gezeigt, dass eine Beschichtung entsprechend 
der DE 198 55 151 Al weder eine ausreichende Schicht- 
stabilitat gegen Auswaschung mit destilliertem Wasser 

2 0 noch eine ausreichend hohe Verdampf ungslei stung fur 

einen Dauerbetrieb, insbesondere fur Bugeleisen er- 
moglicht . 

Ausgehend hiervon ist es deshalb die Aufgabe der vor- 
25 liegenden Erfindung ein wassriges Beschichtungssystem 

sowie eine Beschichtung anzugeben, die eine mdglichst 
hohe Verdampf ungsleistung aufweist und im Dauerbe- 
trieb aufrecht erhalt. Das wassrige Beschichtungssys- 
tem soil zudem auf dem Substrat eine gute Haftung 
30 aufweisen. Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist ein 

Verfahren zur Herstellung derartiger Schichten sowie 
dessen Verwendung anzugeben. 
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Die Aufgabe wird in Bezug auf das wassrige Beschich- 
tungsmittel durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Patentanspruches 1, in Bezug auf die Beschichtung 
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durch die Merkmale des Anspruches 17 in Bezug auf das 
Herstellungsverf ahren durch die Merkmale des An- 
spruchs 24 gelost. Die Verwendung der Beschichtung 
ist in den Anspruchen 26 und 27 angegeben* Die Unter- 
5 anspruche zeigen vorteilhafte Weiterbildungen auf. 

Erf indungsgemaS wird somit ein wassriges, minerali- 
sches Beschichtungsmittel vorgeschlagen, das aus ei- 
nem mineral is chen Bindemittel, mineral ischen Fiill- 

10 stoffen, Fullkorper und/oder Pigmenten sowie aus an- 

organische Salze als lonendepot enthaltendem Wasser 
besteht . Die erf indungsgemafee Beschichtung enthalt 
ferner wie an und fur sich ublich, noch Additive . 
Es hat sich nun gezeigt, dass eine Beschichtung die 

15 mit dem erf indungsgemafien Beschichtungsmittel herge- 

stellt worden ist, nicht nur eine hervorragende Haf- 
tung auf Substraten sondern eine uberdurchschnittlich 
hohe Verdampfungs lei stung aufweist. 

2 0 Der Kern der erf indungsgemafien Lehre wird dabei in 

spezif ischer Forttiulierung mit den Komponenten a) bis 
d) gesehen. 

Insbesondere das anorganische Salze enthaltende Was- 
25 ser (Komponente a) ) ist in Verbindung mit den spezi- 

f ischen Fiillstoffen, Fiillkorpern -und/ Oder Pigmenten 
(Komponente b) ) fur die ioberlegenen Eigenschaf ten der 
mit diesen Mitteln hergestellten Schichten verant- 
wortlich. 
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Erf indungsgemaiS enthalt das Beschichtungsmittel 5- 
50 Gew*~%, bevorzugt 5-25 Gew.-% einer Losung anor- 
ganischer Salze in Wasser als lonendepot (Komponente 
a)) . 



35 



Fur die Funktionsf ahigkeit der Beschichtung ist es 
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of fensichtlich entscheidend, dass auch in der Be- 
schichtung selbst noch ein Ionendepot vorhanden ist. 
Wenn Wasser in Form von Tropf en auf die Oberf lache 
auftrifft, fiihrt dies dazu, dass aus dem Ionendepot 
5 Ionen herausgelost werden. Bei der erf indungsgemaSen 

Beschichtung wird soniit dafur Sorge getragen, dass 
auch wahrend des langerf ristigen Gebrauchs, 
d. h. bei einem andauernden Einsatz nach wie vor eine 
genugend hohe Anzahl an Ionen vorhanden ist . Dies 

10 wirkt sich positiv auf die Verdampfungs lei stung aus. 

Bei der Erfindung ist es dabei bevorzugt, wenn als 
Wasser relativ hartes Wasser eingesetzt wird, da die- 
ses uber einen hohen Anteil an Ionen verf ugt • 
Beim erf indungsgemaSen wassrigen Beschichtungsmittel 

15 ist es dabei bevorzugt, wenn das anorganische Salz 

enthaltende Wasser eine Salzlosung mit einer Leitfa- 
higkeit ^ 20 /xS/cm ist. Bevorzugt enthalt die Losung 
mindestens einen Typ der Ionen der Elemente der I - 
bis VI, Hauptgruppe und/oder der I. bis VIII. Neben- 

20 gruppe einschliefilich der Lanthanide, Besonders be- 

vorzugte Beispiele sind Salze der folgenden Ionen: 
Li + , Na\ K+, Ag + , Mg 2 +, Ca 2 \ Sr 2+ , Ba 2 \ Al 3+ , In 3 \ 
Ce 3+ , Ti 4 *, Cu 2 \ Zn 2+ , Fe 3+ und/oder Sn 4 \ Besonders be- 
vorzugt ist es dabei/ wenn das Salz ein Calcium- 

25 Magnesiumcarbonat , besonders bevorzugt Dolomit, ist. 

Ein we i teres wesentliches Element der erf indungsgema- 
fien Formulierung sind die mineral ischen Fullstoffe, 
Fullkorper und/oder Pigmente (Komponente b) ) . GemaS 

30 der vorliegenden Erfindung ist es dabei bevorzugt, 

dass erf indungsgemaSe Beschichtungsmittel 5-50 Gew.-% 
dieser Stoffe enthalt, Bevorzugt sind 20 - 45 Gew.-%, 
besonders bevorzugt 30 - 40 Gew.-% der Komponente b) . 
Bevorzugt handelt es sich hierbei um mineralische 

35 Fullstoffe, Fullkorper und/oder Pigmente, die ausge- 

wahlt sind aus naturlichen und/oder calzinierten 
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und/oder synthetisch kristallinen und/oder amorphen 
Mineralien ausgewahlt aus der Gruppe der Oxide, 
Hydroxide, Carbide , Carbonate, Silikate, Alumosilika- 
te, Sulfide, Sulfite, Sulfate, Nitride, Nitrite, Nit- 
5 rate, Phosphide, Phosphite, Phosphate , Halogenide, 

Boride und Borate der Elemente der I, bis IV. Haupt- 
gruppe und/oder der I. bis VIII, Nebengruppe des Pe- 
riodensystems - Vorteilhaf t sind dabei auch die Lan- 
thaniden. Beispiele sind: Ti0 2/ Si0 2 , A1 2 0 3 , ZnO, 

10 Al(OH) 3 , MgC0 3 , CaC0 3 / SrC0 3 , BaC0 3 und BaS0 4 , und 

hierunter pyrogene und/oder gefallte Kieselsauren, 
Diatomeenerden, Talkum, Glimmer, Kreide, Calcit, 
Quarz, Cristobalit, Rutil, Anatas, Zinkweifi, Schwer- 
spat, Feldspat, Tonmineralien und/oder deren Mischun- 

15 gen. 

Ganz besonders bevorzugt als mineral ische Fiillstoffe 
sind geraafi der vorliegenden Erfindung Tonminerale, 
bevorzugt calzinierte Tonminerale, besonders bevor- 
20 zugt calzinierte Kaoline. Weiterhin haben sich natur- 

liche Tonminerale als besonders bevorzugt natiirliche 
Kaoline erwiesen, ganz besonders bevorzugt die Kao- 
lintypen Chinaclay Polwhite, Speswhite und PoleStar. 

25 Als mineralische Fullkorper kommen Pulver, porose 

Glaser, Glasmehle, Glas- und Keramikkugeln, Glas- und 
Keramikhohlkugeln, Mineral fasern und/oder Glasfasern 
in Betracht . 



30 Das erf indungsgemafie Beschichtungsmittel enthalt fer- 

ner 10-80 Gew.-%, besonders bevorzugt 40 - 65 Gew, -% 
mineralische Bindemittel (Komponente c) ) . Hierbei 
konnen alle an und fur sich aus dem Stand der Technik 
bekannten mineralischen Bindemittel eingesetzt wer- 

35 den, Bevorzugt ist es hierbei, wenn als mineralische 

Bindemittel wassrige kolloidale Losungen von 
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Oxiden, Hydroxiden, Hydraten, Carbonaten, Silikaten, 
Alumosilikaten, Sulfiden, Sulfaten, Phosphiden und 
Halogeniden der Elements der II. bis IV. Hauptgruppe 
und/oder der I. bis VIII. Nebengruppe, einschlieSlich 
5 der Lanthaniden, eingesetst werden. Be i spiel e sind: 

Ti0 2 , SiO^, Al 2 0 3 , Ce0 2 , ZnO, Sn0 2/ Zr0 2 , AlO (OH) r 
MgC0 3/ CaC0 3/ BaC0 3/ ZnS, Cd 3 P 2 , AgCl, AgBr und BaS0 4 . 
Besonders bevorzugt sind sauer, basisch oder neutral 
stabilisierte Kieselsole und/oder kolloidale Schicht- 
10 silikatsol und/oder Bohmitsole- Ganz besonders bevor- 

zugt sind Wasserglaser oder Losungen davon. 

Das Beschichtungsmittel nach der Erfindung enthalt 
f erner noch Additive (Komponente d) ) bevorzugt Rheo- 
15 logieadditive . Dabei handelt es sich urn Stoffe, aus- 

gewahlt unter pyrogenen Kieselsauren, Fallungskiesel- 
sauren, pyrogenem Aluminiumoxid, Tonmineralien 
und/oder Schichtsilikaten, besonders bevorzugt Hecto- 
rite, Zeolithe und/oder Montmorillonite. 

20 

Bei den erf indungsgemaSen Beschichtungsmitteln ist 
besonders hervorzuheben, dass sie keine fluchtigen 
organischen Substanzen enthalt en mussen. Die erfin- 
dungsgemaSen Beschichtungsmittel zeichnen sich wei- 
25 terhin dadurch aus, dass sie als Einkomponentenmate- 

rial absetzungsf rei mindestens 1 Jahr lagerstabil 
vorliegen. 

Die Erfindung betrifft weiterhin eine Beschichtung 
3 0 hergestellt mit einem wassrigen Beschichtungsmittel 

wie vorstehend beschrieben. Die Schichtdicke der er- 
f indungsgemafien Beschichtung liegt dabei im Bereich 
von 5-500 lira f bevorzugt bei 50 bis 250 /im, Kennzei- 
chen der Beschichtung nach der Erfindung ist, dass 
35 diese rissfrei auf metallischen, silikatischen, kera- 

mischen und Kunststof funtergrunden aufgebracht ist- 
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Die Beschichtung nach der Erfindimg zeichnet sich 
weiterhin aus, dass sie poros, hydrophil und dampf- 
durchlassig ist. Die erf indungsgemafie Beschichtung 
ist ferner hydrolysestabil , ver far bungs frei und ab- 
5 platzungsf rei , Ein weiterer groSer Vorteil der erf in- 

dungsgemafien Beschichtung ist, dass diese temperatur- 
bestandig bis 1000 °C, vorzugsweise bis 825 °C, be- 
sonders bevorzugt bis 450 °C ist, 

10 Die Erf indung betrifft weiterhin ein Verfahren zur 

Hers t el lung einer Beschichtung wie vorstehend be- 
schrieben. Gemafi der vorliegenden Erf indung wird da- 
bei so vorgegangen, dass das Beschichtungsmaterial 
wie vorstehend erlautert, durch Rollen, Spritzen, 

15 streichen, Tauchen oder Fluten auf ein Substrat auf- 

gebracht wird- Als Substrate konnen dabei grundsatz- 
lich alle metallischen, silikatischen, keramischen 
und Kunststoff substrate eingesetzt werden. Bevorzugt 
sind Aluminium und seinen Legierungen . Beim erfin- 

2 0 dungsgemafien Verfahren ist besonders hervorzuheben, 

dass eine Trocknung bereits bei Temperaturen von 5 
bis 400 °C, vorzugsweise bei 10 bis 200 °C / besonders 
bevorzugt bei Raumtemperatur moglich ist, Im Stand 
der Technik erfolgt die Trocknung mineral ischer Be- 
25 schichtungen aus mineralischen Beschichtungsmitteln 

bei wesentlich hoheren Temperaturen, Uberraschender- 
weise fiihrt die Trocknung nach dem erf indungsgemafien 
Verfahren auch zu einer rissfreien, hydrophilen, po- 
rosen und dampf durchlassigen Beschichtung, die zudem 

3 0 unter Einsatzbedingungen hydrolysestabil, verfar- 

bungsfrei und abpaltzungsf rei ist. Die Beschichtung 
zeichnet sich daruberhinaus durch eine hohe Tempera- 
turbestandigkeit bis 1000°C, vorzugsweise bis 825 0 C, 
besonders vorzugsweise bis 450°C aus. 
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Aufgrund der ausge zeichnet en Verdampf ungsleistungen 
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der mit detu erf indungsgemafien Beschichtungsmaterial 
hergestellten Beschichtungen werden diese bevorzugt 
als Dampf kammerbeschichtung fur dampferzeugende Gera- 
te wie Biigeleisen, Inhalationsgerate, Reinigungsgera- 
te und Luf tbef euchter eingesetzt . 

Die Beschichtungen nach der Erf indung zeichnen sich 
insbesondere dadurch aus, dass sie auf heiJSen Ober- 
flachen den Leidenf rost ' schen Effekt unterbinden. 

Die Erf indung wird nachfolgend anhand von funf Bei- 
spielen naher erlautert * 
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Beispiel 1; 



Im Riihrgefafi eines Hochleistungsdissolvers werden 60g 
des Silica-Kolloids Klebosol 30 N 12 vorgelegt und 
unter Riihren (ca, 1000 U/min) lg der pyrogenen Kie- 
selsaure Aerosil 2 00 zugegeben. Die Mischung wird an- 
20 schlieSend ca- 5 Minuten nachgeriihrt, dartn 11, 6g ei- 

ner Magnesiumchlorid-Losung mit einer Leitf ahigkeit 
2 00 fiS/cm und 3 8g des Aluminiums ilikats PoleStar 4 00 
dazugegeben und mit dem Dissolver innerhalb 2 0 min 
intensiv vermischt, Man erhalt ein niedrigviskoses , 

2 5 absetzungsstabiles und verarbeitungsf ertiges Be- 

schichtungsmittel . 

Beispiel 2 : 

3 0 Im Riihrgefafi eines Hochleistungsdissolvers werden 45g 

des Silica-Kolloids | dco Oilica Kol ' l-oidal Klebosol 
20H12 vorgelegt und unter Ruhren (ca. 1000 U/min) lg 
des rheologischen Additivs Bentone EW zugegeben. Die 
Mischung wird anschliefiend ca, 10 Minuten nachge- 
35 riihrt, dann 5,3g einer Kupf ersulf at-Losung mit einer 

Leitf ahigkeit von 1000 fiS/cm und 41 g des calcinier- 



WO 2004/037931 PCT/EP2003/01 1841 



ten Kaolins Calc. Clay PoleStar 200P dazugegeben und 
mit dem Dissolver innerhalb 20 min intensiv ver- 
mischt, Man erhalt ein niedrigviskoses, absetzungs- 
stabiles und verarbeitungsf ertiges Beschichtungsmit- 
5 tel . 

Beispiel 3 : 

Irn Ruhrgefafi eines Hochleistungsdissolvers werden 40g 
10 des Silica-Kolloids Klebosol 3 0N12 vorgelegt und un- 

ter Ruhren (ca. 1000 U/min) 0,2g des rheologischen 
Additivs Bentone -EW zugegeben. Die Mischung wird an- 
schlieiSend ca. 5 Minuten nachgeruhrt , dann 15,6 g ei- 
ner Calciumsulf at-L6sung mit einer Leitf ahigkeit 
15 100 /iS/cm, 40g des Kaolins China-Clay Grade D und 

0,5g Dolotnit dazugegeben und mit dem Dissolver inner- 
halb 20 min intensiv vermischt. 

Man erhalt ein niedrigviskoses , absetzungsstabiles 
und verarbeitungsf ertiges Beschichtungsmittel . 
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Beispiel 4: 



1m RuhrgefaiS eines Hochleistungsdissolvers werden 50g 
einer mit 1 % Phosphorsaure stabilisierten, wassrigen 

25 15 %igen Losung (Disperal P2) vorgelegt und unter 

Ruhren (ca. 1000 U/min) 50g Calc. Clay 
PoleStar 200P zugegeben. Die Mischung wird anschlie- 
fiend mit dem Dissolver innerhalb 20 min intensiv ver- 
mischt, dann mit 5,3g einer Magnesiumsulf at -Losung 

30 mit einer Leitf ahigkeit von 10* 000 fiB/om versetzt. 

Man erhalt ein niedrigviskoses, absetzungsstabiles 
und verarbeitungsf ertiges Beschichtungsmittel . 
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Beispiel 5; 

Das Beschichtungsmittel nach Beispiel 3 mit einer 
Viskositat von ca. 1000 mPas bei 100/s, wird durch 
5 Sprit sauftrag in einer Machtigkeit von 10 0-200 fim. auf 

kalte Aluminium-DruckguSbugeleisenschuhe auf getragen. 
Nach Raumternperaturtrocknung an der Luft, werden die 
Schuhe auf 3 00 °C aufgeheizt und getestet : 
Tropfentest 30 h dest ♦ Wasser: keine Abplatzungen 
10 oder Auswaschungen 

Tropfentest 30 h Stadtwasser: keine Abplatzungen oder 
Verkalkungen oder Auswaschungen 

Verdampf ungsrate : 25 ml Wasser innerhalb 1 Sekunde . 
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Pat ent anspruche 

1. Wassriges Beschichtungsmittel auf mineral is cher 
Basis enthaltend: 

5 e) 5-50 Gew.-% anorganische Salze enthaltendes . 

Wasser , 

f) 5-50 Gew. -% mindestens eines mineral ischen 
Fullstoffes, Fullkorpers und/oder Pigments, 

g) 10-80 Gew.-% mindestens eines mineralischen 
10 Bindemittels, 

h) 0/05-5 Gew.-% Additive. 

2. Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet , dass das anorganische 
Salze enthaltende Wasser (Komponente a) ) eine 

15 Salzldsung mit einer Leitf ahigkeit > 20 juS/cm 

ist . 

3* Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Salze ausge- 
wahlt sind aus Salzen der I. bis IV, Hauptgrup- 
2 0 pen und/oder der I. bis VIII. Nebengruppen des 

Periodensystems einschliefilich der Lanthaniden, 
vorzugsweise von Li*, Na + , K*, Ag + , Mg 2+ , Ca 2 * , 
Sr 2+ , Ba 2+ , Al 3+ , In 3 *, Ce 3+ ( Ti 4+ , Cu 2+ , Zn 2+ , Fe 3 + 
und/oder Sn 4+ . 

25 4* Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 2 

Oder 3, dadurch gekennzeichnet , dass das Salz 
ein Calcium/Magnesiumcarbonat , bevorzugt Dolo- 
mit, ist. 

5, Wassriges Beschichtungsmittel nach mindestens 
30 einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
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zeichnet, dass es sich bei den mineral ischen 
Full st of fen, Pigment en oder Festkorpern (Kompo- 
nente b) ) , urn naturliche und/oder calzinierte 
und/oder synthetische kristalline und/oder amor- 
phe Minerale ausgewahlt aus der Gruppe der Oxi- 
de, Hydroxide, Carbide , Carbonate, Silikate, 
Alumosilikate, Sulfide, Sulfite, Sulfate, Nitri- 
de, Nitrite, Nitrate, Phospide, Phospite, Phos- 
phate, Halogenide, Boride und Borate der 
Elements der I •-IV. Hauptgruppen und/oder der 
I* -VIII. Nebengruppen des Mendel ejewschen Perio- 
densystems einschliefilich der Lanthaniden han- 
delt, bevorzugt Titandioxid, Siliziumdioxid, 
Aluminiumoxid , Aluminiumhydroxid , Magnesiumcar- 
bonat, Calciumcarbonat / Strontiumcarbonat , Zink- 
oxid, Bariuincarbonat und Bariumsulf at . 

6. Wassriges Beschichtungsmittel nach Ansprnch 5, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Fullstoffe, 
Pigmente oder Fullkorper ausgewahlt sind aus py- 

2 0 rogenen und/oder ge fall ten Kieselaauren, Diato- 

meenerden, Talkum, Glimmer, Kreide, Calcit, 
Quarz, Cristobalit, Rutil, Anatas, ZinkweiS, 
Schwerspat, Feldspat, Tonmineralien und/oder Mi- 
schungen hiervon. 

25 7. Wassriges Beschichtungsmittel nach mindestens 

einem der Anspruche 5 oder 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Fullstoffe Tonmineralien, be- 
vorzugt calzinierte Tonmineralien, besonders be- 
vorzugt calzinierte Kaoline sind und hierunter 

3 0 wiederum bevorzugt calzinierte Kaoline PoleStar, 

8 , Wassriges Beschichtungsmittel nach mindestens 
einem der Anspriiche 5 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Fullstoffe naturliche Tonmi- 
neralien, bevorzugt naturliche Kaoline, beson- 
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ders bevorzugt die Kaolintypen Chinaclay Pol- 
white und/oder Speswhite sind- 

Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 5 
bis 8, dadurch gekennzeichnet , dass es sich bei 
den mineral is chen Fullkorpern urn porose Glaser, 
Glasmehle/ Glas- und Kermikkugeln, Glas- und Ke« 
ramikhohlkugeln, Mineralf asern und/oder Glasfa- 
sern handelt. 

Wassriges Beschichtungs system nach mindestens 
einem der Anspruche 1 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das mineralischen Bindemittel 
(Komponente c) ) eine wassrige kolloiddisperse 
Losung ist, ausgewahlt aus Oxiden, Hydroxiden, 
Hydra ten, Carbonaten, Silikaten, Alumosilikaten 
Sulf iden, Sulfaten, Phospiden und Halogeniden 
der Elemente der II. bis IV, Hauptgruppen 
und/oder der I. bis VIII. Nebengruppen des Men- 
dele jewschen Per iodensy stems einschliefilich der 
Lanthaniden, bevorzugt Titandioxid, Siliziumdi*- 
oxid, Aluminiumiodid, Ceroxid, Zinnoxid/ Zink- 
oxid, Zirkonoxid, Aluminiumhydroxid, Aluminiumo 
xyhydrat , Magne s iumcarbonat , Calciumcarbonat , 
Bariumcarbonat , Zinksulf id, Cadmiumphosphid, 
Silberchlorid, Silberbromid und Bariumsulf at . 

Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die mineralischen 
Bindemittel sauer, neutral oder basisch stabili 
sierte Kieselsole und/oder kolloiddisperse 
Schichtsilikate und/oder Bohmite, besonders be- 
vorzugt elektrostatisch stabilisierte Kieselsol 
und unter die sen ausgewahlt solche mit NaOH- 
Stabilisierung, sind. 
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12 . Wassriges Beschichtungsmittel nach Anspruch 10 

oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Binde- 
mittel Wasserglas oder sine wassrige Losung da- 
von ist. 

5 13 . Wassriges Beschichtungsmittel nach mindestens 

einem der Anspruche 1 bis 12 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Additive (Komponente d) ) Rhe- 
ologieadditive sind, ausgewahlt unter pyrogenen 
und/oder Fallungskieselsauren, pyrogenem Alumi- 
10 niumoxid, Tonmineralien und/oder Schichtsilika- 

ten, besonders vorzugsweise Zeolithe, Bentonite, 
Montmorillonite oder Hectorite. 

14 . Wassriges Beschichtungsmittel nach einem der An- 
spruche 1 bis 13/ dadurch gekennzeichnet , dass 

15 das Beschichtungsmittel keine fluchtigen organi- 

schen Substanzen enthalt. 

15 . Wassriges Beschichtungsmittel nach einem der An- 
spruche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Beschichtungsmittel einkomponentig ist, ab- 

2 0 setzungsfrei und mindestens 1 Jahr lagerstabil 

ist . 

16 . Wassriges Beschichtungsmittel nach mindestens 
einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es absetzungsf rex mindestens 1 

25- Jahr haltbar ist* 

17 , Beschichtung fur dampf erzeugende Gerate wie Bu- 
geleisen, Inhalationsgerate, Reinigungsgerate , 
Luf tbef euchter usw. , dadurch gekennzeichnet, 
dass die Beschichtung mit einem wassrigen Be- 
30 schichtungsmittel nach mindestens einem der An- 

spruche 1 bis 16 erhalten worden ist. 
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Beschichtung nach Anspruch 17 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sie eine Schichtdicke von 5- 
500 fim r vorzugsweise 50-250 fim aufweist. 

Beschichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie auf metal lischen, mine- 
ralischen, silikatischexi und keramischen sowie 
auf Kunststof f untergriinden, bevorzugt auf Alumi- 
nium und seinen Legierungen auf gebracht ist ♦ 

Beschichtung nach mindestens einem der Anspruche 
17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
rissf rei ist , 

Beschichtung nach mindestens einem der Anspruche 
17 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Be- 
schichtung temperaturbestandig bis 1000 °C, vor- 
zugsweise bis 82 5 °C, besonders vorzugsweise bis 
450 °C ist, 

Beschichtung nach mindestens einem der Anspruche 
17 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Be- 
schichtung hydrophil, poros und/oder dampfdurch- 
lassig ist* 

Beschichtung nach mindestens einem der Anspruche 
17 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Be- 
schichtung unter Einsatzbedingungen hydrolyse- 
stabil , verf arbungsf rei und abplatsungsf rei ist. 

Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung 
nach mindestens einem der Anspruche 17 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, dass das mineralische 
Beschichtungsmittel durch Rollen, Spritzen, 
Streichen, Tauchen oder Fluten aufgebracht und 
bei Tetnperaturen' von 5 bis 400 °C getrocknet 
wird. 
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25. Verfahren nach Anspruch 24 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Trocknung bei 10 bis 200 °C, vor- 
zugsweise bei Raumt:eTnperatur , durchgefuhrt wird* 

26 . Verwendung des wassrigen Beschichtungsmittels 
nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 16 als 
Dampfkammerbeschichtung fur dampf erzeugende Ge- 
rate wie Biigeleisen, Inhalationsgerate, Reini- 
gungsgerate oder Luf tbef euchter , 

27. Verwendung des wassrigen Beschichtungsmittels 
nach mindestens einetn der Anspriiche 1 bis 16 sur 
Beschichtung von Oberflachen zur Unterbindung 
des Leidenf rost ' schen Ef f ektes • 
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